


Prov  nr  ?it. 

Tillvarataget  den  9/7  1946. 

Inkorna» t till  P0A,1  den  12/7  1946. 

Provet  Inneslutet  1 provrör  av  glas. 

Provet  utgöras  av  3 stycken,  vardera  om  oia  \ g. 

r 

Detta  prov  undersökt  av  dr  3Lcclund  vid  jver.aka  Ce  11  ulossbo lä- 
ge ta  Centrallaboratorium  i Sundsvall,  eom  dir ur  preparerat 
frum  ett  stycke  av  ett  "raster*. 

Okulär  besiktnings 

Materialet  är  mycktt  luckert,  vitt  till  gråvitt  1 fär- 
gen ooh  lätt  petae  sönder  med  preparernål. 

Provet  innehåller  ogrem.de  och  gren.de  fibrer,  vita 

* 

ocfc  gråvita  kristaller,  svarts  partiklar  ooh  små  bruna  fjäll. 
Materialet  visar  en  vise  skiktad  beskaf: enhet  ooh  hr  möjligen 
från  bör j in  haft  en  vies  skikt tjocklek  av  cia  6 mm.  Det  hur 
även  inre  h&llgheter,  vilkas  väggar  öro  beklädda  .ed  en  svart 
massa.  Massan  genomdrages  även  av  eklkt  av  svartare  m. t eri al. 

Löslighet t 

Prvet  visade  sig  lösligt  1 aceton  till  90,5  . » olös- 
ligt 1 aceton  till  9,2  5.  Aekhult  1,3  f*  Dst  1 aceton  lösli- 
ga har  en  emältpunkt  av  + 50°, 
förtvålningatul  138, 
neutralisatlonstal  198. 

Vid  förtvålning  med  alkoh.  Kall  erhölls  en  klar  lös- 
ning, varför  något  olörtv llburt  ej  synea  forefinna»  i provet. 

Närmare  mikroskopisk  undersökning  av  materialet  visar 
en  kornig  struktur  hos  den  fettartade  huvudbeståndsdelen.  Vid 
besök  pä  Sveriges  Gsologiska  Undersökning  kunde  dr  Thorslond 
icke  ge  någon  uppgift  om  materialets  urs,  rung. 


